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@TISSU EXTENSIBILE A LA FOIS DANS LE SENS CHAINE ET DANS LE SENS TRAME. 

Tissu extensible a la fois dans le sens chaine et dans 
ie sens trame, constitue pour partie majoritaire de fil^s de 
fibres T1 , caracterise en ce que: 

- sa chaine est constituee de fils extensibles C compor- 
tant une ame en elastofibre associee a un fil gonflant tex- 
ture a filaments continus; 

- la trame est constituee par une altemance d'un file de 
fibres T1 ne presentant pas d'extenslbilitd et d*un fil 6lasti- 
que fin T2; 

- Tarmure du tissu est concue pour que le fil de trame T2 
soit masque par le fil non efastique T1, chaque type de fil 
de trame travail lant selon une amnure diagonale compor- 
tant un fiotte F1 , F2 dans son rapport, flottes realises sur la 
meme face du tissu et decales Tun par rapport a Tautre 
d'une duite a la suivante. 
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TIS SU EXTENSIBLE A LA FOIS DANS LE SENS CHATNE FT DANS T F 
SENSTRAME. 

La presente invention a trait k un nouveau type de tissu extensible 
aussi bien dans le sens chaine que dans le sens trame et plus 
particuliferement un tissu utilisable dans le domaine de rhabillement, 
constitu^ pour partie majoritaire de fibres naturelles telles que des fibres 
de coton. 

Pour fabriquer de tels tissus elastiques, il a ete propose depuis fort 
longtemps d'utiliser, en chaine et/ou en trame, des fils guip6s, assembles 
ou similaires, dont Tame est constituee d'un fil faisant partie de la dasse 
des elastofibres, elasthannes par exemple, et dont l enrobant peut etre 
constitu^ soit d'un file de fibres soit d*un fil synthetique, de preference 
texture, notamment par fausse torsion. Ces fils guipes subissent ou non 
un traitement thermique appropri^ qui permet de bloquer 
temporairement leur extensibility, les rendant ainsi aptes au tissage ou au 
tricotage, Textensibilit^ de I'^toffe etant revelee lors d'un traitement de 
finition ulterieur. 

Une telle mani^re de proceder, largement repandue, pose cependant 
des probl^mes de mise en oeuvre, notamment pour obtenir une 
retraction homogfene des fils lors du traitement thermique, retraction qui 
peut entrainer des d6fauts dans le tissu (clocage) necessitant un nouveau 
traitement pour ramener le tissu k plat 
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Or on a trouve, et c'est ce qui fait i'objet de la presente invention, un 
nouveau type de tissu, extensible k la fois dans le sens chaine et dans le 
sens trame, constitue pour par tie majoritaire de files de fibres, en coton 
notamment, ledit tissu se caracterisant en ce que : 

- sa chaine est constituee de fils extensibles comportant une ame en 
§lastofibre, elasthanne notaniment, associee ^ un f 11 gonflant texture k 
filaments continus ; 

- la trame est constituee par une alternance d'un file de fibres ne 
pr^sentant pas d'extensibilit6 et d'un fil elastique fin ; 

- Tarmure du tissu est con?ue pour que le fil de trame Elastique soit 
masque par le fil non elastique, chaque type de fil de trame travaillant 
selon ime armure diagonale comportant un flotte dans son rapport, 
flottes realises sur la meme face du tissu et decales Tun par rapport h 
I'autre ; 

- le tissage est r6alis6 en maintenant les fils de chaine et de trame 
^lastiques sous tension* 

Selon une forme de realisation preferentielle, le tissu conforme k 
Tinvention est realise selon une armure de base type diagonale de 8 
comportant des flottes sur trois fils. 

Par ailleurs, si un tel tissu conforme k Tinvention peut etre realise k 
partir d'une chaine unie selon une forme pr^f^rentielle, il est realise k 
partir d'une chaine k disposition de couleur. 

Le tissu conforme k Tinvention peut avoir aussi bien un aspect uni 
lorsque Tarmure comporte dans son rapport uniquement des effets de 
trame, et ce mSme si Ton utilise une chaine k disposition de couleur, que 
presenter des effets chaine et trame, par exemple bandes trans versales de 
coloris uni separees les unes des autres par des zones comportant sur leur 
largeur des rayures de coloris differents obtenus par la disposition de 
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couleurs des fils de chaine, voire meme des effets de carreaux* 

Le tissu confonne k Tinvention est parfaitement plat et pr^sente une 
elasticity 61evee, pouvant atteindre 50 %, voire meme plus, et ce aussi 
bien dans le sens chaine que dans le sens trame, ce qui est parfaitement 
surprenant compte tenu qu'il comporte ime proportion majoritaire de 
fil6s de fibres, coton notamment, non extensibles par nature. 

L'invention et les avantages qu'elle apporte sera cependant mieux 
comprise grSce aux deux exemples de realisation donnes ci-apr6s h titre 
indicatif et non limitatif et qui sont illustres par les figures annexees dans 
lesquelles : 

- les figures 1 et 2 sont une representation conventionnelle montrant 
le croisement respectif des fils de chaine et de trame dans un rapport 
d'armure, le croisement des fils n'etant pas represent^ par des zones 
noircies comme c'est la r^gle dans une telle representation, mais par des 
hachures inclinees en sens inverse d'une duite k la suivante ; 

- la figure 3 est une coupe sens trame montrant la disposition de 
deux fils de trame consecutifs dans un tissu realise conform^ment k 
Tinvention. 

Exgrnp^g % 

On realise un tissu conforme k l'invention dont les constituants 
chaine et trame sont les suivants : 

- chaine : fil commercialism par le Demandeur sous la marque 
PAGASTIC, comportant un fil elasthanne de 33 dtex guipe k 900 t/m par 
un fil polyamide texture par fausse torsion de 78 dtex/46 brins ; le titre 
sous tension des fils de chaine est de 90 dtex ; 

- trame : constituee d'une part d'un fil Ti de coton NMl/28 (360 dtex) 

et; 
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- d'un fil elastique fin Ti, fil PAGASTIC comportant une ame 
elasthanne de 78 dtex guipe d'un fil polyamide texture par fausse torsion 
ay ant un titre de 44 dtex/ 13 brins, ce fil ayant un titre sous tension de 
66 dtex. 

La chaine est realisee k partir de fils teints et forme une altemance de 
bandes longitudinales de coloris diff^rents. 

Le tissage est realist conformement k Tarmure illustree k la figure 1, 
les fils de trame Ti et T2 travaillant selon une armure diagonale de 8. 

En se reportant k cette figure 1, Tarmure comporte done dans un 
rapport 8 fils de chaine et 16 trames. 

Conformement k Tinvention, chaque type de fil de trame T1-T2 
comporte un flotte F1,F2, flotte realises sur la meme face du tissu, decales 
Tim par rapport k Tautre d'une duite k la suivante. 

Le tissage est realise en maintenant les fils de chaine et de trame sous 
tension. 

Aprfes tissage, les fils de chaine et trame 41astiques se r^tractent et 
Ton obtient un tissu pesant 230 g/m2, et dont le pourcentage en fibres 
naturelles (coton) est de 60 % en poids. 

Un tel tissu pr^sente une extensibilite tant en chaine qu'en trame de 
Tordre de 50 %, est parfaitement plat et ne doque pas. Par ailletirs^ sa face 
endroit est de coloris uni, bien que la chaine soit k disposition de couleur, 
le coloris etant donne par les fils de trame Ti en coton qui masquent les 
fils de chaine ainsi que le fil de trame extensible T2. 
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Exemple 2 

On r^p^te I'exemple 1 si ce n'est que rarmure est une armure 
combin^e du type illustr^ h la figiore 2 dont le rapport d'armure comporte 
^galement huit fils, et qui en trame, comporte 16 trames travaillant selon 
i'armure illustr^e k la figure 1 et qui n'a done pas et6 represente sur cette 
figure 2, et qui sont suivies de 16 trames travaillant selon une armure k 
effet chaine, c'est-i-dire qui est inversee par rapport k la premiere zone. 

On obtient un tissu qui presente les memes caracteristiques que celles 
de Texemple 1, mais qui, d'un point de vue aspect, comportent sur sa face 
endroit, une altemance de bandes, d'egale largeur, la bande realis^e h 
partir de Tarmure du type illustre h la figure 1 etant de coloris uni, donne 
par les fils de trame non elastiques, la bande suivante presentant, quant h 
elle, des effets de couleur donnes par la disposition des fils de chaine. 

De tels articles peuvent etre utilises pour la realisation de vetements, 
tels que pantalons, maillots de bain... . 

Par ailleurs, il presente une trfes grande extensibility tant en chaine 
qu'en trame, et ce bien qu'il soit constitu6 pour partie majoritaire en 
poids de trame non extensible, k savoir coton dans le cas present. 

IBien entendu, Tinvention n'est pas limit4e aux exemples de 
realisation donnes precedemment, mais elle en couvre toutes les 
variantes realis^es dans le mgme esprit 

Ainsi, il est possible d'obtenir un effet de carreaux par simple 
adaptation du remettage des fils de chaine en realisant, comme dans 
I'exemple 2, une altemance non seulement dans le sens chaine mais 
egalement dans le sens trame. 
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REVEND1CATTON5; 

1/ Tissu extensible h la fois dans le sens chaine et dans le sens trame, 
constitu6 pour partie majoritaire de files de fibres Tl, caracterise en ce 
5 que : 

- sa chaine est constituee de fils extensibles C comportant une ame en 
elastofibre assod^e k un fil gonflant textur^ k filaments continus ; 

- la trame est constitute par une alternance d'un file de fibres Tl ne 
presentant pas d'extensibilite et d'un fil elastique fin T2 ; 

10 - Parmure du tissu est congue pour que le fil de trame Elastique T2 

soit masqu6 par le fil non elastique Tl, chaque type de fil de trame 
travaillant selon une armure diagonale comportant un flott§ Fl, F2 dans 
son rapport, flottes realises sur la m§me face du tissu et d6cal6s Tun par 
rapport k Tautre d'une duite k la suivante. 

15 

2/ Tissu selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il est realist 
selon une armure de base type diagonale de 8 comportant des flottes sur 
trois fils. 

20 3/ Tissu selon Tune des revendications 1 et 2, caracterise en ce que la 

chaine est k disposition de couleur. 
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